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(54) Laminatf udsboden mit Trittsehalldamplung 

(57) Die Erflndung betrifft einen FuBbodenlwlag, 
wie erln Hausem und Wbhnungen vidfaeh verwondet 
wird. 

Dftr FuBbodcnbelag weist auf seiner Unterselte el- 
no Schicht au5 ihenTioplastlschom Material auf. Die 
Sohictit ist festmitdem FuBbodcnbelag vaibunden.Dar 
FuSbodenbelag bosteht aus Holz, Hotewerkstotfen und 



/ Oder Kunststoffen. 

Zur Herstellung wlfd das thernioplastische Material 
eiwarmt und auf die Untereaite des FuBbodcnbelages 
aufge&trichen odor -gewalzt. 

Der Fuf5bodenbelag wcisl aehr gute schalldan^p- 
fende Eigenschaften auf. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung botrifft ein©n FuQbodonbelag, 
wie gr in Hausern und Wohnungcn vidfach verwendet 
wird, sowic eio Herstellungsverfahren fur den FuRbo- 
denbetag. 

[0002] Ein starrer FuBbodenbelag kann aus Holz, 
Holzwerkstoffen und/oderaus Kunststoff bestehen. Be- 
kannt $ind u. a. Laminattu3t)6dea, die aus e'mzelncn Pa- 
neelon zusammengesetzl sind und schwimmend ver- 
legtwerden. Ein einzelnes Paneel bestehtbeispielswei- 
se aus einer HDF-Tragerplatte sowie oinor hicraiit auf- 
gebrachten Laminatschicht, die u, a. fflr das Aussehen 
de$ FuSbodens verantworllich ist. 
[00O3] Bewegen s!ch Personen In einem Raum. der 
miT starren FuBbodenpaneelen ausgestattet ist, so ist 
die Gorauschentwickiung deutlich gr6l3er als be! RftU- 
nr)en. die mItTeppichen Oder elastlachen Bodenbeldgen 
wie PVC ausgelegt sind. Die Gerfiueciienlwicklung be- 
ruht auf Reflektlonen von StoBwellen, die belm Bege- 
hen in den Boden eingeleitet werden. Das Amplituden- 
spewrum der StoB- bzw. Schallwellen hangt von den 
Grcnzen Raum - Bodcn, Boden - Untergrund sdwie von 
der Dampfung in den verschiedenen Schicliten ab. Die 
Ger&u^hentwlcklung 1st dann besondere groB, wenn 
::wischen zwei Schichten, also B, zwischen dam La- 
minatfuQboden und dem darunter beflndlichen Estrich 
aina Luft&chicht verblaibt. 

[OOOd] Urn die GerftuschentwicWung beinn Bagehon 
horabzusetzen, werdon verschiodcnc mattcnformigc 
Materialienwie Noppasohaum, KoH<, polymergebun de- 
ne Matten aus Altgumml und Kork, Wellpappe oder wai- 
che Holzfaservllese als Unterlage unter einem starren 
Bodenbelag obeittatb dcs Estrichs cingeset^. Die hier- 
durch erzlclbare schaild&mpfende Wirkung ist jedoch 
unbefriedigend. Daher wurde bereits vefsucht die ge- 
nannten mattenformigen Wateriailen direkt auf der Bo- 
denruckseiteainesstatTQn FuBbodenbeiages, alsoz. B. 
auf den Boden einer FuBbodenpaneele 7\\ kleben. 
NachtellhaftmuBhi©rfurGln hohcrtochnischerAufwand 
bctriebcn wcrdcn. Folglich sind die Kosten hoch. Insge- 
samt ist die en'eichte Schallreduzlemng im Vertialtnis 
zum technlschen Au^wand unbefriedigend. 
[0005] So jst aus der bruckschrITt DE 1 96 20 987 Cl 
eine Dfimmtolle bekannt, die m!t einem Klebestreifen 
flusgeniistet ist. Es ist vorgesehen, die DammToiie auf 
der Unlerselle eines slarrcn Fu3bodenbelages aufzu- 
kleben, um so eine Gerauschantwicklung beim Bege- 
han d9s FuBbodons harabzusctzen. 
[OOOe] Aus dor Druckschricht DE 43 29 786 A1 ist be- 
kannt, einen polymeren Werketoff zur TrrtteehflKdam- 
mung eines Bodens vorzusahcn. 
[00O7] GemaB dor Druckschrift DE 38 35 638 A1 wird 
ein Dammaterial aus cxpandlerr£lhlgem Polystyrol als 
Dammschichtbei starren FuQbodGnbelagen eingcsctzt. 
[0008] Gegeniibcr dem vorgenannten Stand der 
Technik ist gs Aufgabe der Erfindung, einen FuBboden- 
belag zu schaffen, der uber gute schalldampfDndc Ei- 



genschatten verriigt, ohne bierfur einen unangemessen 
hohen technischen Autwand betreiben zu mussen. Auf- 
gabe dor Erfindung ist ferncr die Schaffung eines Ver- 
fahrcns, mil dcm der erfindungsgemaBe FuBbodcnbc- 

5 lag auf einfache Weise hergestellt wcrdcn kann. 

[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird durch oinen 
FuSbodenbalagmitdon Morkmalcn des ersten Anspru- 
ches geiost, Ein Verfahren zur Hereteiiung dcs FuBbo- 
dcnbolagas weist die Merkmaie des ei^ten Nebonan- 

'io spruches auf. Vorteilhafte Ausgestaltungon ergeben 
steh aus den nachgeordneten Anspruchen. 
[0010] Der Fufibodcnbelag nach Anspruch 1 weist 
auf seiner Unterseite eine Schicht aus thenmopiasti- 
schem Material auf. Die Schicht ist fast mit dem FuQbo* 

\s denbelag verbunden. Der FuBbodenbelag bosteht aus 
Holz, Holzwerkstoffen und / oder Kunststofferi, 
[dbil) Themioplastlsches Material Ist ein solches, 
welches eich be! Oberschrelten eIner matorialabh&ngi- 
gen Tamperaturerweichl und flleBfahig winj. In diesem 
Zustand Ist das Matarlal verformbar und kann auf die 
Untersdte des FuBbodenbeiages durch Strelchen oder 
Aufwalzen autgebracht und so im Sinnc der Erfindung 
fest mit dem FuGbodenbelag verbunden werdon, 
[0012] Wird die vorgenannte Tsmpcratur unterschdl- 

25 ten, eo verfestigt sich das Material, und as treten die 
plastisch/ elastischon cigenschaften in Erscheinung. 
[0013] Die vorgenannten Eigenschaften dcs thcrmo- 
plastischen Materials crmdglichen es, riieseR bei erhbh- 
tan Tamparaturen mit dar Unterseite des starren 

30 FuBbodenbeiages durth Aufstrelchen Oder Aufwalzen 
fest zu verbinden. Durch die teste Vorbindung werden 
die Schaliwollcn direkt in die schatldampfende Schicht 
ohne Reflexion an derGrenzschicht uban^-agen. Damil 
entrant eine wesentllche Ursache ftir eine fehlonde 

35 Schalldampfung, die bei FuBboden gcmal3 eingan'gs 
genanntam Stand dor Technik problematlsch ist. Es re- 
sutttert cino wescntlich verbesserte Schalldampf ung. 
[0014] Da das Material ledigllch enwarmt und aufge- 
strichan odar auf gewali't werden muB, ist die Heistei- 

40 lung einfach. Ein hohertechnischer Ai^fwand muB somit 
nbht betrieben werden. 

[0015] Die Erfindung kann grundsatzlich bei jedem 
FuBbodenbelag angewendet werden. Das ertlndungs- 
gemdBe Problem trrtt jedcch insbesondere bei stan'en 

4^ FuBbodenbelagen wle Laminat oder Parkctt auT. Ein 
stan-er FuBbodenbelag besteht in der Regel aus Holz. 
Holzwerkstoffen und/oder aus Kunststoff. 
[0016] Als zweckmaBiq hat sich eine Starke von we- 
nigstens 0,1 mm der schalldampfenden Schicht arge- 

so b^n. Bei einer Starke von 5 mm dar schalldampfenden 
Schicht aus thermoplastischem Material steht der erfor- 
derftehe Matcrialaufwand in einem wirtscheftllt^hen Ver- 
ii^itnis zum erzielbaren Effakt. In Vorsuchan hat sich ei- 
ne Starke von 0.7 mm als vorteilhaft hcrausgeslellL 

55 [0017] Selbstverstandlich ist die geeignetste Schicht- 
dickfi materialabhangig, Im jeweiligcn Einzelfail variiort 
diese dso. 

[0018] Als thcrmoplaslischcs Material werden insbe- 
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sonderc Polymerisate oder Copolymerisrile vorgese- 
hen. Zu bevoaugen sind solche Polymerisate Oder Co- 
polymerisatc, die im Raumtemperaturberetch Gin aus- 
gcpragtes physikalisches fielaxaiionsverhalten zeigen. 
Beisp©ie fur the?rmopiastische Polymcre mit ausgc- 
pragtem physikalischen Relaxalionsverhalten im 
RaurmcmperaturborQich sind Polyvinylpropionat odcr 
Polyvinylacctat. Dagegen Istbeispielsweise Polycarbo- 
nal mit seiner hohen Glastemperatur ein vollig ungeeig- 
netes Material. MeBtcchnisch zeigen geeignete Mate- 
rialien belsplel$wei$e bei derDarslellung desTgrsions- 
moduls in Abhangigkeit von dcr Temperatur im Verlust* 
modul tan 5 im Baiimtemperaturbereich bzw, unmlnel- 
bar angrenxenden Temperaturbereichen ein ausge- 
pragies Maximum. Die physikalischen Grundlagen ein- 
echlicBlic^i bfiiRpiQlhattor Kurven enthaiten Letirbuchcr 
der Polynnerphyslk wie beispieiswelse: Chcmle, Physll< 
und Technologle der Kunststotfe Band 6, Kunststotfe 1 
- Slf vktur und physikalisches Verhallen dcr Kunstetoff© 
-I Kapitel 4; K. A, Wotf, Springer - Vorlag 1962* 
[001 9] Zeigt das Materiai ein ausgeprSgtes physikdi- 
sches Retaxationsvefhalton im Raumtemperaturbe* 
reicln.so wird einebesonders gute Dampfung erzicit, da 
b©sonders gut kinctische Energic in W&rnrtc umgewan- 
delt wird. 

[0020] BQispiele fiir MatdriaLicn, die din besonderfi 
gutefi flciaxatirinsvQrhaltcn b^sl Raumtemperatur zoi- 
gen> 9lnd*. 

[0021] Polyvlnylfomiale. Polyvlnylbiityraie, PoJyviny- 
laiher, Polyisobutene oder Copolymerisate wic z. B. Ter- 
polymerisaie aus Acryinitril. Buladlen und Styrol (ABS). 
Copolymere aus Vinylchlofld und 2-Athylhexylacrylal. 
Copolymerc aus Vinylacetat und Vinyllaurat oder auch 
Polymennischungcn dieser Polymere auch unter Zu- 
satz typischer Poiymerweichmacher. 
[0022] Ein weiter verbesscrter schatidSmpfender Ef- 
feki wird bowirki, Indem Polymensaten oder Copolyme- 
rieatGn FuHstoffe. insbesondereieichlc organische Fiill- 
stoffe mit ©incr Dichte kieinorais 1 g/cm^ wie zum Bei- 
spiel Holzmehl zugcGctzt werden. Dgrartlge Fu!lstoffe 
k6nni?n bis zu 90 IVIasse-ro zugesetzt warden. Vorteil- 
hatt ist ein Zusatz von wenigstens 10 Masse-%, Insbe- 
sondere solllon 3D Masse-% 2ugesetzt sein. 
[0023] In einer weiteren vortellhaftcn Ausgestaltung 
der Erfindung wird das thenriopiastlsche Material so ge- 
wahlt» da(5 es adhasive Elgenschaften aufwoist. Adha- 
sion Ist ein polymertyplscher Fachbegrlff, Ein Beispiei 
fur ein Matenal, welches irn Sinne der Erfindung adhe- 
sive Eigen$chaften aufwoist, sind thormoplafitifiche 
Kaul5vhuk<;. 

[0024] Wird dw^i Material so gewahit, dftB es adhoclve 
Elgenschaften aufwcist. so haftet es auf dem FuBbo- 
denuntorgrund. Die Haftung wird vorzugsweise so aus* 
gebiidct, daB der FuBbodenbelag ohne aufwendlgc 
technischc HilfsmittQl wicderbeseltigt werdcn kann. Ei- 
nftZwischenschicht (Luflschicht) zwiachcn dem FulBbo- 
denuntergrund und rierthfirmopiast'ischen Schicht wird 
30 mlnimicrt. Schall wird daher in weitftr verbcsserter 



Weiss gedampiL 

[0025] Der anspruchsgemaPc FuBbodenbelag wird 
hergesteilt. indcm if^errnop)estische$ Material so er 
wamnt wird, daS es flieBtShtg wird. Das eiWOTme Maie- 
$ rial wird auf die Unterseite von Elcmenten des ruBbo- 
denbciages oder auf eineTragerpiattefureinen soichen 
FuBbodenbelag autgestrichen oder aufgewalzt. An- 
schlieBend worden die FuBbodenelcmente bzw, die 
TrSgerplattcmlt dem aufgebrachten thermoplastischcn 
10 Material abgekuhit. 

[0026] Die Erfindung wird anhand des nachtoigenden 
AusrGhmngsbeisplels naher efl§utcrt. Ale starrer 
FuBbodenbelag ist eine FuBbodenpanccle im Format 
1 285 X 1 85 X 8 mm vorgeschen, DIesc besleirt aus einer 
0|8 mm starken Hochdrucklaminatechlcnt, einer 6.4 mm 
•dicken HDF-Tragerplatte mit einer Dichte vqn 870 kg/ 
m3 sowie einer 0,8 mm starken Hochdrucklaminatgo^ 
genzug^chichL Auf die FuBbodenpancele wird mittcis 
eines Streichaggregates auf der Paneclenriicksefle ci- 
20 ne thcnnoplastiech© Schicht du$ eincm Copolymer mit 
einer Temperatur von ISO^C autgctragen. Das Copoly- 
mer be#stGht aus Vinyiacetat mit einem Acryfsaureestcr- 
amcil von 12 Masse-%. Die Stfirke der aufgetragenen 
Schichtbotragto,7mm. 
25 [0027] In einem akustischen Vereuchsraum wurde 
der Schailpcgei beim Begehen einer verlegten Flache • 
von 20 m2 des erflndungsgemaB hergestellten Bodens 
im Vergleich 2U einer unbehandeiten Flache gemesseh. 
Dem uni^fthandelten Boden wurdc eine Noppaschaum- 
30 matte aus Polyothylen in ftiner Starke von 3 mm unter- 
iegt. Dcr beschichtete Boden wurde ohne zufiat7llche 
Dammaterialien veriegt. im Ergcbnis der Schallmes- 
sungen war fOr den unbehandeiten Boden im MeBraum 
ein Schallpegcl von 78 dB und fur den erfindungsgemaB 
35 mit SchalidSmpfung ausgeriisleteh Boden ein Schallpe- 
gel von 67 dB bei gleicher mechanlscher Anrogung f est- 
zustelien. Da gleichzeltig eine Frcquenzverschiebung 
von hoheren zu tiof eren Tonen statrfand, wurde der be- 
handclte Boden als wosontiich leiser empfundcn. 

40 

PetcntansprQche 

1 . FuBbodenbelag mit aus Holz oder Holzwerkctoff on 
^ bestehcnden starren Lamlnal- ooer Parkeltpanee- 
len und oiner Schicht. die mit der Untcrselte der Pa- 
nccle resl verbunden ist. 
dadurch gekenn^eichnet, dass 
die Schicht aus themioplastischem Matenal be- 
so steht» weinhes ein ausgepragtes physikalisches 
Relaxationsverhalten bei Raumtemperatur zeigt. 

Z, FuBbodenbelag nach Anspruch 1 , boi dem die aus 
Lhermoplabilschcm Maleriai bcstehende Schicht 
55 0,1 bis 0.7 mm dick ist. - 

3. FuBbodenbelag nach Anspruch 1 Oder 2, bei dem 
als themioplastisches Maiorial Polyvinylfomnale, 
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PoiyvinylbulyrKle, Polyvinyi^ither. Polylsobutene, 
Copoiymerisate wie I'crpolymerisate aus Acrylnltrjl. 
Biitadien und Styroi (ABS), Copolymere aus Vinyl* 
chlorid und 2-Athylhexylacrylat Copolymere aus 
Vinylacetat und Vinyllaurat cder Mischungen dieser 5 
Polymere, auch unter Zusatz typlscher Polymer- 
wetchmacher. eingesetztsind. 

4. FuBbodQnbelag nach cinem der vorticrgchendeo 
AnsprCiche, b&i dem ein thermoplastisches Material 

5. FuBbodenbelag nach elnem der vorhergehendon 
Anspruche, bei dem die Schicht aus thormoplasti- 
schcm Material durch Aufstreichen Oder Aufwateen 
dea im fBelJfShigen Zustand befindfichen thermo- '5 
plestischen Materials auf die Unterseita der FuBbo- 
denpanceic heretellbar 1st. 

6. Verfahren zur HerBtellurig eines FuBbod&nbelages 
nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei 
dem theimoplasllschee iVIalerlal erwamit und im 
flieBfahigen Zustand auf die Untorseito der Lamina- 
todcr Paricettpaneeie aurgestrichenen Oder aufge- 
waizt wird. 
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